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Les  proprietes  de  I'aluminium,  isole  pour  la  premiere  fois  par  Wohler  en 
1827,  suscitent  peu  d'enthousiasme  pour  ce  nouvel  element  chimique.  II  faut 
attendre  1854  pour  que  Henri  Sainte-Claire  Deville  decouvre  les  proprietes  de 
I'aluminium  qui  lui  ont  assure  le  developpement  qu'il  connait  aujourd'hui.  II  les 
fait  connaitre  dans  une  courte  note  aux  Comptes  Rendus  de  I'Academie  des 
sciences  du  6 fevrier  1854.  Voici  comment  il  y decrit  I'aluminium  : 

« On  comprendra  combien  un  metal  blanc  et  inalterable  comme 
I'argent,  qui  ne  noircit  pas  a I'air,  qui  est  fusible,  malleable,  ductile  et 
ten  ace,  et  qui  presente  la  singuliere  propriete  d'etre  plus  leger  que  le 
verre,  combien  un  pareil  metal  pourrait  rend  re  de  services  s'il  eta  it 
possible  de  I'obtenir  facilement.  Si  I'on  considere,  en  outre,  que  ce 
metal  existe  en  proportions  considerables  dans  la  nature,  que  son 
mineral  est  I'argile,  on  doit  desirer  qu'il  devienne  usuel.  J'ai  tout  lieu 
d'esperer  qu'il  pourra  en  etre  ainsi  car  le  chlorure  d'aluminium  est 
decompose  avec  une  facilite  remarquable  a une  temperature  e levee 
par  les  metaux  communs,  et  une  reaction  de  cette  nature,  que 
j'essaye  en  ce  moment  de  realiser  sur  une  echelle  plus  grande  qu'une 
simple  experience  de  laboratoire,  resoudra  la  question  au  point  de  vue 
de  la  pratique. » 

Ce  texte  montre  le  caractere  visionnaire  de  la  note  de  Sainte-Claire  Deville. 
C'est  la  premiere  fois  que  I'aluminium  est  evoque  autrement  que  comme  une 
curiosite  de  laboratoire.  S'affiche  aussi  la  volonte  de  Sainte-Claire  Deville  de 
poursuivre  les  essais  qui  doivent  conduire  a la  production  industrielle 
d'aluminium.  II  va  leur  consacrer  pendant  quelques  annees  toute  son  energie, 
avec  une  perseverance  qui  le  conduira  rapidement  au  succes.  Voila  pourquoi  la 
note  aux  Comptes  rendus  du  6 fevrier  1854  est  un  texte  fondateur  : il  marque  le 
debut  de  I'ere  de  I'aluminium. 
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Figure  1 : Premiers  culots  et  lamelles  d'aluminium 

Laboratoire  de  chimie  de  I'Ecole  normale  superieure  (mentions  « Premier 
aluminium,  1855  » et  « Aluminium  1855,  H Ste-Claire  Deviite  ») 


L 'ALUMINIUM  DE  WOHLER  ET  CELUI  DE  SAINTE-CLAIRE  DEVILLE 

En  1854,  I'aluminium  n'est  pas  nouveau.  Le  mineral  d'alumine  (Al203),  ou  il 
est  tres  fortement  lie  a I'oxygene,  n'est  pas  facile  a decomposer.  Davy  (1808)  n'y 
est  pas  parvenu  en  utilisant  I'energie  de  la  pile  de  Volta1  qui  lui  avait  permis 
d'isoler  le  potassium  et  le  sodium  (1807)2.  C'est  a Oersted  (1825)3,  alors 
professeur  de  physique  a I'universite  de  Copenhague,  que  revient  I'idee  qui  va 
mener  a la  reussite  : passer  par  I'intermediaire  du  chlorure  d'aluminium.  II 
prepare  celui-ci  par  action  du  chlore  sur  un  melange  d'alumine  et  de  charbon 
« au  rouge  sombre  ».  Puis  il  essaie  de  le  reduire  par  action  de  I'amalgame  de 
potassium  (alliage  de  celui-ci  avec  du  mercure).  II  calcine  le  produit  obtenu.  II  en 
resulte  une  poudre,  sans  doute  d'aluminium,  mais  dont  les  particules  sont  si 


1 Voir  le  texte  Bibnum  correspondant,  article  de  Volta  de  1800  commente  par  J J.  Samueli. 

2 

Humphrey  Davy,  « The  Bakerian  lecture,  on  some  new  phenomena  of  chemical  changes  produced  by 
electricity,  particularly  the  decomposition  of  the  fixed  alkalies,  and  the  exhibition  of  the  new  substances  which 
constitute  their  bases.  Read  Nov.  19,  1807  »,  Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  of  London,  1808, 
1,  Londres,1808,  pp.  1-34. 

3 Hans  Christian  Oersted.  Proces-verbal  de  la  Societe  des  sciences  danoise  du  28  avril  1825  (d'apres  Louis 
Ferrand,  Histoire  de  la  science  et  des  techniques  de  I'aluminium  et  ses  developpements  industriels,  Largentiere, 
a compte  d'auteur  1960,  I,  p.36) 
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fines  ne  peut  determiner  ses  proprietes.  Avec  les  encouragements  d'Oersted,  qui 
a sans  doute  bien  d'autres  recherches  en  cours  - c'est  Wohler,  professeur  de 
chimie  a Berlin,  qui  poursuit  dans  cette  voie,  et  qui  reussit. 

En  1827,  Wohler,  alors  age  de  27  ans,  parvient  a reduire  le  chlorure 
d'aluminium  par  le  potassium.  II  obtient  « une  poussiere  grise  qui,  examinee  de 
pres,  particulierement  au  soleil,  parait  composee  de  petites  paillettes  metalliques 
[...].  C'est  /' aluminium 4.  » Wohler  en  donne  quelques  proprietes,  insiste  sur  son 
caractere  metallique,  decrit  certains  de  ses  composes.  Cette  decouverte  suscite 
peu  d'interet  ; on  n'evoque  aucun  avenir  pour  I'aluminium.  Meme  pas  lorsque,  en 
1845  — dix-huit  ans  plus  tard  ! — , Wohler,  ayant  par  le  meme  procede  obtenu 
des  particules  d'aluminium  un  peu  plus  grosses,  en  determine  la  densite  et 
constate  sa  grande  malleabilite5. 

Alors,  pourquoi  cette  attitude  nouvelle  et  cet  optimisme  de  Sainte-Claire 
Deville  ? C'est  qu'il  y a,  dans  les  proprietes  de  « son  » aluminium,  des 
differences  par  rapport  a celui  de  Wohler,  dont  2 sont  essentielles  : 

-1  : « i'eau  bouillante  ne  le  ternit  pas  » (Sainte-Claire  Deville 
1854).  Alors  que  pour  Wohler,  « I'aluminium  ne  s'oxyde  pas 
dans  i'eau  a une  temperature  ordinaire  [...].  Mais  si  I'on  eleve  la 
temperature  jusqu'a  I 'ebullition,  le  metal  commence  a degager 
faiblement  de  I'hydrogene  ; cet  effet  continue  longtemps  apres  le 
refroidissement,  mais  il  cesse  enfin  entierement.  » (Wohler  1827) 
et  de  meme  « a la  temperature  ordinaire,  il  ne  decompose  pas  I'eau  ; 
mais  a 100°,  il  degage  deja  meme  sous  cette  forme  compacte  de 
I'hydrogene.  » (Wohler  1845). 

-2  : « son  point  de  fusion  est  peu  different  du  point  de  fusion  de 
i'argent  [...].  On  peut  le  fondre  et  le  couler  a I'air  sans  qu'il  s'oxyde 
sensiblement » (Sainte-Claire  Deville  1854).  Alors  que  la  poudre 
d'aluminium  de  Wohler  « n'est  point  fusible  a la  temperature  a laquelle 
la  fonte  entre  en  fusion  » (1827). 

Les  raisons  de  ces  differences  sont  les  suivantes  : le  metal  de  Sainte-Claire 
Deville  est  plus  pur  que  celui  de  Wohler.  Celui-ci  ignorait  que  son  metal  contenait 
du  potassium  residuel,  auquel  etait  du  le  comportement  dans  I'eau  bouillante. 
Quant  a la  difficulty  de  la  fusion,  el  le  etait  probablement  due  a I'oxydation 
pendant  le  chauffage  des  particules  tres  fines  d'aluminium,  transformant,  avant 
sa  temperature  de  fusion,  tout  le  metal  en  alumine  : au  contraire,  les  globules 


4 

Friedrich  Wohler.  « Uber  das  aluminium  » Poggendorff's  Annalen,  11,  1827,  pp.  146-161.  Traduction  : « Sur 
I'aluminium  »,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  l®re  serie,  37,  Crochard,  Paris,  1828,  pp.  66-80. 

5 Friedrich  Wohler.  « Zur  Kenntniss  des  Aluminiums  »,  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  (ou  Liebigs 
Annalen ),  1845,  53,  pp. 422-426. Traduction  : Ch.  et  Al.  Tissier.  L'aiuminium  et  les  metaux  alcalins,  Paris  Lacroix 
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d'aluminium  obtenus  par  Sainte-Claire  Deville  ne  s'oxydaient  pas  dans  la  masse 
et  fondaient  vers  660°C.  On  comprend  que  personne  n'ait  vu  un  possible  interet 
pratique  pour  le  metal  de  Wohler  attaque  par  I'eau  bouillante,  et,  de  plus,  difficile 
a fondre.  On  comprend  aussi  I'enthousiasme  de  Sainte-Claire  Deville  qui  a 
constate  que  I'aluminium  est  parfaitement  inerte  dans  I'eau  bouillante. 


C'EST  « PAR  HASARD  » QUE  SAINTE-CLAIRE  DEVILLE  A OBTENU  DE 
L'ALUMINIUM  PUR 

Sainte-Claire  Deville  ne  dit  pas  clairement  dans  la  note  aux  Comptes-rendus 
de  fevrier  1854  pourquoi  il  s'interesse  subitement  a I'aluminium,  et  il  decrit  de 
fagon  sommaire  la  fagon  dont  il  a opere  : 

En  modifiant  convenablement  le  procede  de  M.  Wohler,  on  peut  regler 
la  decomposition  du  chlorure  d'aluminium  de  maniere  a produire  une 
incandescence  suffisante  pour  voir  les  particuies  de  ce  metal 
s'agglomerer  et  se  resoudre  en  globules.  Si  I 'on  prend  la  masse 
composee  du  metal  et  du  chlorure  de  sodium  (il  vaut  mieux  employer 
le  sodium),  et  si  on  la  chauffe  dans  un  creuset  de  porcelaine  au  rouge 
vif,  I'exces  du  chlorure  d'aluminium  se  degage,  et  il  reste  une  masse 
saline  a reaction  acide,  au  milieu  de  laquelle  se  trouvent  des  globules 
plus  ou  moins  gros  d'aluminium  parfaitement  pur. 

C'est  plus  tard  que  Ton  apprend,  de  Sainte-Claire  Deville  lui-meme, 
pourquoi  et  comment  il  a obtenu  du  bon  aluminium.  Dans  la  preface  de  son  livre 
De  I'aluminium6,  en  1859,  on  note  avec  interet  et  curiosite  : 

« J'avoue  volontiers  que  j'ai  possede  pendant  plus  d'un  an  dans  mon 
laboratoire  des  quantites  considerables,  pour  I'epoque,  de  cette  poudre 
grise,  qu'il  ne  m'a  ete  possible  de  reunir  en  un  culot  que  par  le  plus 
grand  hasard  [...].  ». 

De  meme,  dans  la  note  aux  Comptes  rendus  du  6 novembre  1854,  on  releve 

«[...]  c'est  le  hasard  qui  m'a  fait  rencontrer  le  chlorure  double 
d'aluminium  et  de  sodium  [...]  » L'explication  se  trouve  dans  I'article 
que  publie  Sainte-Claire  Deville  dans  les  Annates  de  chimie  et  de 
physique  de  janvier  1855  . 


et  Baudry,  Rouen,  Lebrument,  1858,  pp.  108-114. 

6 Henri  Sainte-Claire  Deville.  De  I'aluminium.  Ses  proprietes,  sa  fabrication  et  ses  applications.  Paris,  Mallet- 
Bachelier.  1859,  176  pp. 

7 Henri  Sainte-Claire  Deville.  « Recherches  sur  les  metaux  et  en  particulier  sur  I'aluminium  et  sur  une  nouvelle 
forme  de  silicium  »,  Annales  de  chimie  et  de  physique,  3e  serie,  53,  Paris,  Victor  Masson,  1855,  pp.  5-36. 
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Sainte-Claire  Deville  critique  la  classification  des  metaux  de 
Thenard 

Dans  ce  texte,  Sainte-Claire  Deville  s'interesse  d'abord  a la  classification  des 
metaux.  C'est  un  souci  louable  pour  un  jeune  professeur  qui,  devant  enseigner  la 
chimie  a I'Ecole  normale  superieure,  s'est  jusqu'alors  consacre  surtout  a la 
chimie  organique,  avec  une  these  sur  I'essence  de  terebenthine,  et  a I'analyse  de 
I'eau  pour  la  ville  de  Besangon  (il  y etait  doyen  de  la  Faculte  des  sciences).  II 
ecrit  : 

« Les  principes  d'une  classification  naturelle  des  metaux  ont 
jusqu'ici  echappe  aux  efforts  de  tous  les  chimistes  qui  se  sont 
occupes  de  cette  question  si  importante  et  sur  laquelle  je  crois 
devoir  appeler  I', attention . 

II  faudrait  trouver  a chaque  metal  un  caractere  saillant , qui  permit 
d'en  conclure  facilement  les  proprietes  essentielles  des  corps 
simples  qu'on  doit  grouper  autour  de  iui,  de  maniere  que  dans  la 
famille  ainsi  constitute  les  affinites  chimiques  fondamentaies,  le 
mode  des  combinaisons  analogues  des  divers  composes 
possedassent  un  grand  degre  de  similitude.  A defaut  de  ce 
caractere,  on  peut  successivement  soumettre  chaque  metal  a 
quelques  reactions  convenablement  choisies,  et  classer  d 'a pres  les 
resultats.  C'est  ainsi  que  M.  Thenard,  en  determinant  la  resistance 
qu'opposent  a Taction  combi  nee  de  I'oxygene  ou  de  I'eau  et  de  la 
chaleur  tous  les  metaux  connus,  les  a ordonnes  par  groupes  bien 
compacts,  dans  lesquels  la  plupart  des  especes  se  trouvent  tres 
rationnellement  rapprochees,  si  bien  que  la  classification  de 
M.  Thenard  est  universellement  adoptee.  [...]  Cependant  il  existe 
un  certain  nombre  de  metaux,  plus  ou  moins  bien  connus,  dont  la 
place  reste  indecise  dans  les  sections  adoptees  par  M.  Thenard. 

L'aluminium  a ete  pris  pour  le  type  des  metaux  terreux,  et  place  sous 
ce  titre  dans  une  section  speciale,  composee  de  corps  simples  dont  les 
proprietes  sont  a peine  connues,  si  bien  que  bon  nombre  d'entre  eux 
pourraient  n'etre  pas  des  metaux.  En  tous  cas,  la  propriete 
caracteristique  de  decomposer  I'eau  a 100  degres  n'appartient  ni  a 
l'aluminium,  ni  au  gluey nium8  [...].Je  crois  done  que  cette  section 
pourra  bien  etre  supprimee  plus  tard,  si  les  experiences  auxquelles 
j'ai  fait  allusion  ne  m'ont  pas  trompe.  Pour  le  moment,  je  pense 
que  l'aluminium  doit  etre  place  a cote  du  fer  avec  lequel  il  a la  plus 
grande  analogie,  a condition  que  Ton  eloigne  du  fer  le  manganese, 
comme  le  font  beaucoup  d'auteurs,  et  le  zinc,  comme  je  le 
propose:  alors,  on  aura  un  groupe  tres  nature/,  compose  de 
l'aluminium,  du  chrome,  du  fer,  du  nickel,  du  cobalt.  » 


* Ce  corps  est  aujourd'hui  appele  Beryllium  (numero  atomique  4). 
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Figure  2 : Sainte-Claire  Deville  (au  centre , mains  ouvertes) 

Peinture  de  Leon  Lhermitte,  1890,  Societe  frangaise  de  chimie 


Un  essai  rate  de  fabrication  de  sous  chlorure  d'aluminium  produit  de 
l'aluminium  pur 

C'est  probablement  pour  confirmer  la  parente  du  fer  et  de  l'aluminium 

que  Sainte-Claire  Deville  a cherche  a montrer  I'existence  d'un  sous-chlorure 

d'aluminium,  comme  il  existe  un  sous-chlorure  de  fer.  Et,  pour  ce  faire,  il  a 

essaye  la  methode  la  plus  evidente  : il  a fait  passer  a chaud  du  chlorure 

d'aluminium  sur  de  l'aluminium.  Le  resultat  fut  une  heureuse  surprise, 

comme  on  peut  lire  dans  le  meme  article  des  Annales  de  1855  : 

« Si  I'on  prend  de  l'aluminium  prepare  suivant  les  prescriptions  de 
M.  Wohler,  bien  lave  et  bien  seche,  si  on  I'introduit  dans  un  tube 
de  verre  chauffe  au  rouge  et  prealablement  rempli  d'hydrogene, 
et  si  I'on  fait  passer  sur  le  metal  de  la  vapeur  de  chlorure 
d'aluminium,  entramee  par  un  courant  d'hydrogene,  on  voit 
bientot  distiller  une  matiere  huileuse  qui  se  concrete  a une 
temperature  de  150  a 200  degres  : c'est  du  chlorure  double 
d'aluminium  et  de  sodium,  que  j'ai  analyse.  A la  fin  de 
I'* experience  on  trouve  dans  le  tube  une  matiere  differant 
entierement  de  l'aluminium  spongieux.  C'est  un  metal  bien  fondu, 
reuni  en  grosses  gouttelettes,  et  il  est  alors  absolument  denue  de 
sodium.  Cette  experience,  que  j'avais  faite,  au  debut  de  mon 
travail,  en  vue  de  prod u ire  un  proto-chlorure  d'aluminium,  en 
m'eclairant  sur  les  veritables  proprietes  du  metal,  m'a  fourni  un 
mode  de  purification  et  indique  les  conditions  necessaires  pour 
i'obtenir  avec  toutes  les  qualites  que  j'ai  enumerees  plus  haut.  » 
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Et  voila  quel  est  le  hasard  qui  conduisit  Sainte-Claire  Deville  sur  le  chemin 
de  I'aluminium  - un  hasard  que  connaissent  et  meritent  tous  les  chercheurs  qui 
font  beaucoup  d'essais,  mais  qu'ils  n'avouent  pas  toujours  ! II  faut  d'ailleurs 
noter  qu'en  plus  d'aluminium  pur,  Sainte-Claire  Deville  a obtenu  et  identifies 
le  chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium  (AICI3,  NaCI).  Alors  que  le 
chlorure  d'aluminium,  solide  a la  temperature  ambiante,  se  sublime  vers 
200°C,  le  chlorure  double,  qui  se  forme  facilement  vers  200°C  par  action  du 
chlorure  d'aluminium  sur  le  chlorure  de  sodium,  est  liquide  a cette 
temperature  et  se  solidifie  au  refroidissement.  Entre  200°C  environ  et  la 
temperature  de  fusion  de  I'aluminium,  le  chlorure  double  est  liquide,  alors 
que  le  chlorure  simple  est  gazeux,  et  le  premier  est  done  plus  facile  a utiliser. 
C'est  pourquoi  le  chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium,  mis  en  evidence 
par  Sainte-Claire  Deville,  jouera  un  role  important  dans  le  procede  de 
production  de  I'aluminium  par  voie  chimique,  ainsi  que  dans  les  premiers 
essais  de  production  de  ce  metal  par  electrolyse  ignee. 


Figure  3 : Vitrine  presentee  a I' exposition  universelle  de  1900,  consacree  a 
Sainte-Claire  DevilleJEcole  norm  ale  superieure) 
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Comment  Sainte-Claire  Deville  prepare  le  nouveau  metal  : procede 

CHIMIQUE,  PROCEDE  ELECTROLYTIQUE 

A la  suite  de  la  communication  du  6 fevrier  1854  de  Sainte-Claire  Deville  a 
I'Academie,  celle-ci  decida,  sur  la  proposition  de  Thenard,  de  mettre  a la 
disposition  de  Sainte-Claire  Deville  les  fonds  necessaires  a la  poursuite  de  ses 
travaux.  A peine  plus  de  6 mois  plus  tard,  le  14  aout,  une  nouvelle  note9  de 
Sainte-Claire  Deville  temoigne  du  travail  tres  important  effectue  et  des  resultats 
obtenus.  Sainte-Claire  Deville  apporte  la  confirmation  du  potentiel  de  I'aluminium 
et  des  precisions  sur  la  place  qu'il  faut  lui  donner  dans  la  classification  des 
metaux.  II  montre  que  I'aluminium  est  tres  bon  conducteur  de  I'electricite.  II 
pressent  I'interet  d'additions  de  cuivre  a I'aluminium.  II  decouvre  la  fonte 
d'aluminium,  alliage  d'aluminium  et  de  plus  de  10%  de  silicium,  et  en  etudie  la 
structure.  Enfin  et  surtout  il  decrit  deux  precedes  de  fabrication  qu'il  utilise,  un 
procede  chimique  et  un  procede  electrolytique. 

Le  procede  chimique  - reduction  du  chlorure  simple  d'aluminium  par  un 
metal  alcalin  - est,  dans  son  principe,  le  procede  de  Wohler,  avec  des  conditions 
operatoires  modifiees.  Sainte-Claire  Deville  utilise  comme  agent  reducteur  le 
sodium  au  lieu  du  potassium.  II  opere  avec  un  exces  de  chlorure  d'aluminium, 
pour  bien  consommer  tout  le  sodium,  et  pour  que  I'aluminium  produit  nage  dans 
le  chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium.  Dans  une  deuxieme  operation,  ce 
chlorure  double  contenant  les  particules  d'aluminium  est  chauffe  au  rouge  vif 
sous  hydrogene.  II  se  volatilise  a une  temperature  voisine  du  point  de  fusion  de 
I'aluminium,  et  il  reste  un  ou  deux  globules  d'aluminium.  Les  globules  ainsi 
obtenus  peuvent  enfin  etre  rassembles  en  un  gros  culot,  par  une  nouvelle  fusion 
en  presence  de  chlorure  double. 

La  deuxieme  methode  de  preparation  utilisee  et  decrite  par  Sainte-Claire 
Deville  est  un  procede  d'electrolyse  ignee,  une  decomposition  « par  la  pile  »,  dit- 
il.  Le  chlorure  d'aluminium  ne  peut  etre  utilise  comme  electrolyte  puisqu'il  se 
sublime  a basse  temperature  et  c'est  le  chlorure  double  d'aluminium  et  de 
sodium  qu'il  utilise.  Le  meme  procede  est  publie  par  le  savant  allemand  Robert 
Bunsen  quelques  semaines  avant  Sainte-Claire  Deville,  sans  que  Ton  sache 
lequel  de  ces  deux  savants  a le  premier  effectue  les  essais. 


9 Henri  Sainte-Claire  Deville.  « Note  sur  deux  precedes  de  preparation  de  I'aluminium  et  sur  une  nouvelle  forme 
du  silicium  »,  Comptes  rendus  de  I'Academie  des  Sciences,  39,  Paris,  1854,  seance  du  14  aout  1854,  1854,  pp. 
321-326. 
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Le  procede  chimique  industrialise 

Le  procede  electrolytique  est,  a I'epoque,  tres  couteux,  I'energie  electrique 
necessaire  etant  fournie  par  des  piles  au  zinc.  C'est  le  procede  chimique  que  va 
developper  industriellement  Sainte-Claire  Deville.  Apres  diverses  tentatives  dans 
la  region  parisienne,  c'est  a Salindres,  dans  le  Gard,  que  sera  implantee  la 
production  d'aluminium  en  1860.  Elle  sera  a peu  pres  la  seule  au  monde  jusqu'a 
sa  disparition  en  1889  et  represente  au  total  une  quarantaine  de  tonnes.  Le  prix 
de  vente  du  metal,  a I'epoque  au  prix  eleve  de  100  F le  kg,  n'en  permet  pas  une 
consommation  importante. 

Epilogue 

En  1871,  Gramme  invente  la  dynamo  qui  va  permettre,  progressivement,  la 
production  economique  et  abondante  d'energie  electrique.  En  1878,  Paul  Heroult, 
age  de  15  ans,  lit  le  livre  de  Sainte-Claire  Deville  qui  dechaine  en  lui  une  passion 
pour  I'aluminium  et  pour  sa  preparation  par  electrolyse.  En  1886,  il  depose  en 
France  le  brevet  de  base  du  procede  electrolytique  universellement  utilise 
aujourd'hui,  un  peu  avant  Charles  Martin  Hall,  qui  depose  a peu  pres  le  meme 
brevet  aux  Etats-Unis.  La  diminution  du  cout  du  metal  produit  par  electrolyse 
condamne  la  production  chimique  de  Salindres  (Gard),  qui  prend  fin  en  1889. 
Elle  permet  un  developpement  des  applications  d'autant  plus  rapide  que  les 
quantites  d'aluminium  produit  par  voie  chimique  pendant  trente  ans  avaient 
permis  de  tester  un  grand  nombre  de  proprietes  du  metal.10 


10  Voir  J.  Plateau.  « Ce  que  I'aluminium  doit  a Henri  Sainte-Claire  Deville  » Cahiers  d'histoire  de  I'aluminium  32- 
33,  Paris,  2004. 
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Figure  4 : Facsimile  d'une  lettre  de  Sainte-Claire  Deville  a son  ami  Louis  Le 

Cha  telier  (1 857). 

Louis  Le  Chatelier  (1815-1873)  etait  un  ingenieur  des  mines  qui  a participe  a 
/' extraction  de  I'alumine,  et  pere  du  chimiste  Henry  Le  Chatelier  (1850-1936) 
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